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© Composition catalytique et proc^dd d'oxychloration de l'6thyldne utilisant une telle composition. 

© Composition catalytique comprenant du chlorure de cuivre, du chlorure de magnesium et du chlorure de 
cesium deposds sur une alumine, utilisable en particulier pour Poxychloration de T6thyl6ne en 1 t 2-dichlor6thane. 
Dans les procddSs d'oxychloration de l'6thyl&ne & Toxygdne en lit fluide, cette composition catalytique permet 
d'obtenir un excellent rendement en 1 ,2-dichlor€thane sans provoquer le d£pot de saltssures h la surface des 
tubes du faisceau de PSchangeur thermique dispose dans le r^acteur. 
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55 Revendications 



1. Composition catalytique comprenant des chlorures de cuivre, de magnesium et de metal alcalin 
deposes sur une alumine, caracterisee en ce que le metal alcalin est du cesium. 
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2. Composition catalytique selon la revendication 1. contenant de 30 k 90 g de cuivre. de 10 h 30 g de 
magnesium et de 0,1 & 10 g de cesium, exprim£s sous forme mStallique, par kilo de composition 
catalytique. 

3. Composition catalytique selon la revendication 1 ou 2, contenant de 40 k 80 g de cuivre, de 12 & 25 g 
de magnesium et de 0,5 k 9 g de cesium, exprim§s sous forme m&allique, par kilo de composition 
catalytique. 

4. Composition catalytique selon Tune quelconque des revendications 1 & 3, dans laquelle le rapport 
atomique Cs/Cu est de 0,003 h 0,10. 

5. Composition catalytique selon Tune quelconque des revendications 1 & 4, dans laquelle les rapports 
atomiques Cu : Mg : Cs sont de 1 : 0,5-1 ,0 : 0,005-0.05. 

6. Composition catalytique selon Tune quelconque des revendications 1 & 5, contenant en outre du 
potassium. 

7. Composition catalytique selon la revendication 6, dans laquelle le rapport atomique K/Cu est de 0,01 h 
0,30. 

8. Composition catalytique selon Tune quelconque des revendications 1 Si 7, dans laquelle I'alumine 
prSsente une surface sp£cifique, mesur§e suivant la m^thode B.E.T. comprise entre 50 m 2 /g et 250 
m 2 /g. 

9. Proc£d£ d'oxychloration de I'gthyfene en 1 ,2-dichlor6thane par reaction avec du chlorure d'hydrog&ne 
en presence d'air ou d'oxygfcne, caract6ris§ en ce que la reaction d'oxychloration est catalys^e par une 
composition catalytique selon Tune quelconque des revendications 1 ^ 8. 

10. Proc£d£ d'oxychloration selon la revendication 9, dans lequel la composition catalytique est sous forme 
de lit fluidis6. 

11. Proc§d6 d'oxychloration selon la revendication 9, dans lequel I'oxygfcne est mis en oeuvre est soit sous 
forme pure, soit sous la forme d'un melange d'oxyg&ne et d'azote plus riche en oxygene que I'air. 
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